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DE3224365 A 

Mass comprises a highly voluminous, porous -celled ground mass of fully- 
digested starch or of starch with vegetable and/or animal proteins, as 
well as fats, raw fibre and other additives. The mass has a pore size 
of 0.01-1.0 mm, a density of 0.2-0.9 g/cc, and a residual moisture 
content of 4-10%. The mass contains 40-95% starch, 30-50% raw protein, 
1-10% fat and 1-10% raw fibre. 

The carrier is easily wettable and has a practically unlimited ability 
to remain floating. It is taken by fish even after floating for some 
time. (0/0) 
DE Equlv. Abstract : 
DE3224365 C 

Carrier cottrpsn. for pharmaceuticals, etc., comprises starch (40-95 
wt.%); raw protein (30-50 wt.%); fats (1-10 wt.%); raw fibres (1-10 
wt.%); cuid water (4-10 wt.%). Prepn. of these carriers comprises mixing 
the components to a dough; heating and at 165 deg. for 2 . 5 mm treatment 
with steam and/or hot water at 6-8 atm. ; compressing at 110-200 atm. ; 
extruding; drying; and application of fats. The prod, has a density 
0.2-0.9 g/cm3 ; with pores of diam. 0.01-1.0 ram.. 

USE - The carriers float in water and gradually release their active 
components. The prods, are carriers for pharmaceuticals, aoitibiotics, 
vitamins, minerals, etc., esp. for use in fish farms and aquariums. 
(3pp) 
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Patentanspruch: 

Schwimmfahige Tragermasse fur pharmazeuti- 
sche Produkte, Antibiotika, Vitamine. Mineralstoffe 5 
und dergleichen, insbesondere fur die Behandlung 
von Nutz- und Zierfischen, aus einer hochvolumino- 
sen, porigzelligen Grundmasse aus vollaufgeschlos- 
sener Starke oder aus Starke mit pflanzlichen und/ 
Oder tierischen Proteinen, dazu Fetten, Rohfaser und lo 
anderen Zusatzstoffen, hergestellt durch Anteigen 
des Rohstoffgemischs. Erhitzen, Behandeln mit 
Dampf und Wasser oder Wasser, Verdichten, Extru- 
dieren, Trocknen und Auffetten, dadurch ge- 
kennzeichnet. daB die Tragermasse einen Ge- i5 
halt an Starke von 40 — 95%, an Rohproteinen von 
30—50%, an Fetten von 1 —10% und an Rohfasern 
von 1 — 10% aufweist und eine PorengroBe im Be- 
reich von 0,01 bis 1.0 mm. ein spezifisches Gewicht 
von 0,2 bis 0,9 g/cm^ und eine Restfeuchte von 20 
4—10% besitzt und erhaltlich ist, indem man 
das mit Wasser angeteigte Rohstoffgemiscii in eine 
Schneckenpresse einspeist, 

in dieser bei Verweilzeiten bis zu 2,5 Minuten und 
Temperaturen bis 1 65°C erhitzt, 25 
mit Dampf und Wasser oder Wasser bei einem 
Druck von 6—8 atu behandelt, 
auf Drucke zwischen 1 10 und 200 atii verdichtet und 
durch Dusen mit einem Lochdurchmesser von 
0,5—8 mm unter starken Scherkraften extrudiert 30 
und 

auf einen Restwassergehalt von 4—10% trocknet 
und die so erhaltenen Kroketten ggf. durch Bespru- 
hen mit flussigen Fetten^oder Olen auffettet. 
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Die Erfindung betrifft eine schwimmfahige Trager- 
masse fur pharmazeutische Produkte und dergleichen 
gemaB dem Oberbegriff des Patentanspruchs. 

Bei Wassertieren, insbesondere bei Fisnhen ist das 45 
Impfen der Tiere oder die Verabreicif.ui.6 vou Meaika- 
menten problematisch. weil die Tiere nicht langere Zeit 
aus dem Wasser genommen und bei Erkrankungen oder 
zur Vorbeugung wie Landtiere, beispielsweise Hunde, 
Katzen, Kaninchen oder auch groBere Haustiere, ge- so 
impft oder mit Medikamenten behandelt werden kon- 
nen. Es bleibt somit nur die Moglichkeit eventuell zu 
verabreichende Medikamente dem Wasser des Aqua- 
riums zuzusetzen und abzuwarten, bis die Fische das 
Medikament aufnehmen bzw. ob uberhaupt die ge- 55 
wiinschte Wirkung eintritt. 

Diese Methode ist mit einem schwerwiegenden 
Nachteil behaftet, weil eine gezielte Applikation des 
Medikaments nicht m5glich ist und auch groBere Men- 
gen an Medikamenten zugegeben werden miissen, um 60 
im gesamten Wasserinhalt des Aquariums die fur eine 
Heilung erforderliche Konzentration herzustellen. 

Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht nun 
darin einen Weg aufzuzeigen, Wassertieren, insbeson- 
dere Zier- und Nutzfischen, mit Erfolg Impfstoffe oder 65 
Medikamente, Antibiotika, Vitamine und dergleichen zu 
verabreichen. wobei auch in gewisser Weise eine ent- 
sprechende Dosierungsmoglichkeit gegeben sein soli. 



Die L5sung dieser^^Bgabe wird durch die im Kenn- 
zeichen des Patentanspruchs beschriebene technische 
Lehre vermittelt, 
GemaC Erfindung besteht der Hauptbestandteil der 

Tragermasse aus Starke oder aus Starke im Gemisch 
mit Proteinen pfianzlicher oder lierischer Herkunft und 
zum geringeren Teil aus Fetien und Rohfasern. Der 
Starkeanteil liegt etwa zwischen 40—95%, der Protein- 
anteil bei 30—50%, der Anteil an Fetten zwischen 
1 — 10% und der Anteil an Rohfasern im Bereich von 
1-10%. 

Die besondere Abstimmung der PorengrdBe des End- 
produkts und des spezifischen Gewichts aufeinander ge- 
wahrleistet zusammen mit einer ausgewogenen Rest- 
feuchte. daB der Tragerstoff leicht benetzbar ist und 
eine praktisch unbegrenzte Schwimmfahigkeit aufweist, 
so daB er von den Tieren auch nach langerer Zeit noch 
angenommen wird und so die Medikamente, mit denen 
die Tragermasse bespriiht. getrankt oder benetzt ist, 
von den Tieren angenommen werden kann. 

Zur Herstellung der erflndungsgemaBen Tragerma- 
sse wird das aus den vorgenannten Komponenten be- 
stehende Rohstoffgemisch, falls es einen Feuchtigkeits- 
gehalt unter etwa 10—12% haben sollte, bis auf etwa 
14—15% Wassergehalt angefeuchtet und angeteigt und 
in eine Schneckenpresse eingespeist. Bei Verweilzeiten 
bis zu 2,5 Minuten und Temperaturen bis etwa 165®C 
wird das Gemisch nun erhitzt. mil Dampf und Wasser 
oder Wasser bei einem Druck von 6—8 atii behandelt, 
vor der Expansion auf Drucke zwischen 110— 200 atii 
verdichtet, worauf dann die Extrusion unter Ausiibung 
starker Scherkrafte durch Diisen mit einem Lochdurch- 
messer zwischen etwa 0,5 — 8 mm erfolgt. Das kroket- 
tenahnliche Endprodukt wird auf einen Restwasserge- 
halt von 4—10% Feiichtigkeit getrocknet. Die so erhal- 
tenen Kroketten konnen ggf, durch Bespruhen mit flOs- 
sigen Fetten oder auch mit Olen aufgefettet werden, 
falls dies gewunscht wird. Nun kann das Auf- oder Ein- 
bringen des Medikaments. Impfstoffs oder dergleichen 
erfolgen. 

Die Erfindung wird anhand einiger Beispiele erlau- 
tert, wobei alle in den Unterlagen offenbarten Angaben 
und Merkmale, soweit sie einzeln oder in Kombination 
gegeniiber dem Stande der Technik neu sind, als erfin- 
dungswesentlich beansprucht werden. 



Beispiele 



1. Es wurde ein Gemisch aus etwa 84 Teilen Starke, 
ll,5Teilen Wasser, etwa 1,5 Teilen Fett, etwa 
3 Telle Rohfasern enthaltend, hergestellt. Das gut 
durchgearbeitete Gemisch wurde einer Schnecken- 
presse eingespeist und etwa 2,5 Minuten bis auf 
165*'C erhitzt. Unter weiterem Zusatz von Dampf 
und Wasser wurde der Druck bis auf etwa 6—8 atii 
erhoht und anschlieBend kurz vor der Expansion 
auf etwa 180 atu eingestellt. Die Extrusion erfolgte 
durch 24 Diisen mit Lochdurchmessern von 2,5 mm 
und man erhielt ein Endprodukt mit einem Rest- 
wassergehalt von etwa 7%, dessen mittlere Poren- 
grd&e bei 0,04 mm und dessen spezifisches Gewicht 
bet 0,55 g/cm^lag. 

2. Als Ausgangsprodukt wurden 39 Teile Rohstarke 
und 45 Teile Proteine pflanzlichen Ursprungs mit 
etwa 11,5 Teilen Wasser zu einem Brei vermischt, 
der etwa 3 Teile Rohfaser enthielt. Die Verarbei- 
tung erfolgte gem^B den Angaben in Beispiel 1, 
wobei die verdichtete Masse durch 16 DQsen mit 
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einem Lochdurchmess^^B^n 1,8 mm exirudiert 
wurde. Das EndprodukSBr einem Restwasserge- 
halt von etwa 5.8% besaQ eine mittlere PorengroOe 
. von 0,6 mm und ein spezifisches Gewicht von 
0.45 g/cm\ 5 
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